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© Schichtstoff 

Schichtstoffe als Tragerbahn fur Dach- und Dichtungs- 
bahnen nach der Pateittanmeldung P 3435643.6. die aus ei- 
nem vorverfestigten Synthesefaaerviiea und einem vorver- 
festigten MineraKaservlies, die durch Vemadeln unterein- 
ander verbunden sind, bestehen, werden hinsichtlich ihrer 
Dimensiortsstabilhat, insbesondere in Querrichtung verbes- 
sert,wenndasvorverfestigte MineralfaservHes in Langsrich- 
tung verlaufende Veretarkungsgarne aus einem minerali- 
schen Werkstoff enthalt 
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Patentanspruch 



Schichtstoff als Tragerbahn fQr Dach- und Dich- 
tungsbahnen aus einem vorverfestigten Synthese- 
faservlies und einem vorverfestigten Mineralfa- 
servlies, die durch Vernadelung miteinander v r- 
bunden sind nach Patentanmeldung P 34 35 643.6, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Mineralfa- 
servlies langslaufende Verstarkungsgarne aus ei- 
nem mineraiischen Werkstoff enthalt. 

Beschrelbung 



Die voriiegende Erfindung betrifft eine Verbesserung 
des Schichtstoffs als Tragerbahn fQr Dach- und Dich- 
tungsbahnen nach der Patentanmeldung P 34 35 643.6, 
der aus einem vorverfestigten Synthesefaservlies und 
einem vorverfestigten Mineralfaservlies, die durch Ver- 
nadeln miteinander verbunden sind besteht 

Schichtstoff e nach der Patentanmeldung P 34 35 643 
und die daraus hergestellten Bitumen-Bahnen zeigen 
gute thermomechanische Eigenschaften und ein deut- 
lich verbessertes Brandverhalten. Die geringen Werte 
der Dimensionsanderung von 0,2 bis 0,5% erlauben so- 
gar ein einlagiges Verlegen der Bitumenbahnen auf dem 
Dach. 

Die voriiegende Erfindung hat nun zur Aufgabe, un- 
ter Wahrung aller Vorteile des Schichtstoffes nach der 
Patentanmeldung P 34 35 643.6 die Dimensionsande- 
rung nochmals zu verbessern, spcziell auch in Querrich- 
tung, besonders, um noch mehr Sicherheit bei seinem 
Einsatz als Tragerbahn fQr einlagige Dachbahnen zu 
erhalten. 

Oberraschenderweise erreicht man eine deutliche 
Verbesserung der Dimensionsanderung in Querrich- 
tung durch die Verwendung eines vorverfestigten Mine- 
ralfaserviieses, das in Langsrichtung mineralische Ver- 
starkungsgarne enthalt 

Besonders bewahren sich Glasfaservliese mit Ver- 
starkungsgamen aus Glas. 

Einzel- und Gesamttiter dieser Verstarkungsgarne 
werden der jeweiligen Aufgabensteilung angepaBt, 
ebenso der Abstand der langslaufenden Verstarkungs- 
garne. 

Im Qblichen und bevorzugten Anwendungsbereich, 
wie ihn auch die Patentanmeldung P 34 35 643 be- 
schreibt, dlt, Flachengewichte des Polymervliesstoffes 
von 50 bis 350 g/m 2 und 10 bis 100 g/m 2 fQr das Glasfa- 
servlies, bewahren sich Abstande der Glasgarne von 5 
bis 25 mm bei einem Titer von 500- 2500, vorzugsweise 
1000 dtex. Die Abstande der Glasgarne mQssen dabei 
nicht exakt eingehalten werden. 

Durch die Wahl der Filamenttiter und des Abstands 
der Verstarkungsgarne kann man den Kraft- Dehnungs- 
Verlauf der Schichtstoffe bestimmea Ziel ist dabei. ei- 
nen fQr die Verarbeitung zu Bitumen-Bahnen wichtigen 
steilen Anfangsmodul der Glasgarne mit dem anschlie- 
Benden flacheren K-D-Verlauf des Polyesters so zu 
kombinieren, daB ein mdglichst stetiger Obergang ira 
K-D-Verlauf erreicht wird. 

Die Schar der langslaufenden, parallelen Verstar- 
kungsgarne aus Glas verbessert erwartungsgemaB die 
thermomechanischen Eigenschaften des Schichtstoffs in 
Langsrichtung. Oberraschenderweise ist aber die Ver- 
besserung der Dimensionsstabilitat in Querrichtung 
deutlich ausgepragter als in Langsrichtung. 

Die folgenden Beispiele zeigen die Vorteile des erfin- 
dungsgemaBen Schichtstoffs als Tragerbahn fQr Bitu- 



men-Bahnen. Der erfindungsgemaBe Schichtstoff eignet 
sich aber auch als Tragerbahn fQr Beschichtungen von 
mit Elastomeren oder Plastomeren modifiziertem Bitu- 
men fur Dichtungsbahnen im StraBen- und Brflckenbau 
5 und ahnlichen Anwendungen. 

Der erfindungsgemaBe Schichtstoff ist auch zur Her- 
stellung von Sonderbahnen wie Z.B. Rollkaschierbah- 
nen t Kaltselbstklebebahnen,Schindeln geeignet 
Verlegte Dachbahnen konnen unter bestimmten Be- 
io dingungen (Windstille, intensive und lange Sonnenein- 
strahlung)Temperaturen von 70 bis 80° C erreichen. 

Die Dimensionsanderung bei 80°C soil das Verhalten 
der Dachbahn unter den Temperaturschwankungen auf 
dem Dach charakterisieren. Sie wird wie folgt ermtttelt: 
is In einem DachbahnenstQck (ca. 30 cm x 30 cm) wer- 
den zwei MeQstrecken von 25 cm in Langs- und Quer- 
richtung aufgezeichnet Dann werden die PrQflinge 1 
Stunde lang in einen Warmeschrank eingelegt, dessen 
Temperatur genau auf 80°C (+1°C) gehalten wird 
20 Nach der Warmebehandlung wird der noch weiche 
Dachbahnenprufling vorsichtig zusammen mit der Un- 
terlage, einem engmaschigen V2A-Drahtgitter, aus dem 
Warmeschrank entnommen. Der Prflfling wird an zwei 
Ecken gleichzeitig langsam angehoben, und dann auf 
25 einer Papierbahn, z,B. Kreppapier, abgelegt, damit bei 
der AbkQhlung keine Behinderung einer mdglichen 
Kontraktion auftritt 

Nach 1 Std. AbkQhlzeit werden die Abstande der 
Markierungen ermittelt und die Veranderungen — be- 
30 zogen auf die Ausgangsabstande — in Prozenten ange- 
gebea 

Diese MeBvorschrift wurde in Anlehnung an die SIA- 
Norm 281 bzw. die UEAtc-Richtlinie Dachabdichtungs- 
systeme entwickelt Sie wurde auch bei den folgenden 
35 Beispielen zur Ermittlung der Dimensionsanderung an- 
gewandt 



Beispiele 

40 A) Tragerbahn nach dem Stand der Technik - 
Schichtstoff aus 250 g/m 2 Polyestervlies durch Nadelung 
und Binder verfestigt, und 50 g/m 2 Glasvlies ohne Ver- 
nadelung. Dimensionsanderung langs/quer: 
-0,45/ +032%. 

45 B) Tragerbahn nach Patentanmeldung P 
34 35 643.6- Schichtstoff aus 160 g/m 2 Polyestervlies 
durch Nadelung verfestigt mit 60 g/m 2 Glasfaservlies 
ohne Fadenverstarkung vernadelt und mit Binder end- 
verfestigt Dimensionsanderung langs/quer: 

50 -0,44/+0,19%. 

C) ErfindungsgemaBe Tragerbahn - Schichtstoff aus 
280 g/m 2 Polyestervlies mit 50 g/m 2 Glasfaservlies und 
0,6 Faden/cm Verstarkungsgarne eines Titers von 550 
dtex, vernadelt und mit Binder endverfestigt Dimen- 

55 sionsanderung langs/quer: -0p26/+0,01%. 

ErwartungsgemaB andert der geringe Anteil von Ver- 
starkungsfaden die mechanischen Eigenschaften nur un- 
wesentlich, umso Qberraschender ist die Verbesserung 
der Querdimensionsanderung um den Faktor 20 bis 30. 

60 



65 



